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(54) Fiziol6gi£s kozeg jelenleteben bomld 6sv6nyi sz£l 



(57) KIVONAT 

A taldlmdny targya fiziol6gias kozeg jelenleteben 
boml6 asvanyi sz£l, amely alkotdk6nt tartalmaz sziH- 
cium-dioxidot, alumfnium-oxidot, vas0II>oxidot, kal- 
cium-oxidot, magn6zium-oxidot, valamint alk£Iif6m- 
oxidk6nt natrium- 6s kdlium-oxidot, ahol legfeljebb 
3 tomeg% osszes szennyezdanyag-tartalom mellett 
37-58 tomeg% szilfcium-dioxidot, 
3-14 tomeg% alumfnium-oxidot, 



7-40 tomeg% kalcium-oxidot, 
4-16 tomeg% magn6zium-oxidot, 
1-10 tdmeg% foszfor(V>oxidot, 
0-1 5 t6meg% vas(m}-oxidkent kifejezett vasat 
tartalmaz, azzal a megkdte*ssel, hogy a kalcium-oxid-, 
magn6zium-oxid- 6s vas(III)-oxid-tartaJ om dsszege 
nagyobb, mint 25 torn eg %, 6s a n&trium-oxid- 6s kili- 
um-oxid-tartalom dsszege kisebb, mint 7 tbmeg%. 
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Atalalminy targya fiziologi&s kozeg jelen!6t6ben bom- 
16 a^vanyi szal. 

A szal osszet6tele: 
37-58 tomeg% szilfcium-dioxid, 

3- 14tfimeg% alumfnium-oxid, 
7_40 lomeg% kalcium-oxid, 

4- 16 tomeg% magn6zium-ox id, 
1-10 tdmeg% foszfor(V)-oxid, 
0-15 tomeg% vas(HI)-oxidk6nt kifejezett vas, 
ahol a a kalcium-oxid- + magn6zium-oxid- + vas(III)- 
oxid-tartalom osszege nagyobb, mint 25 t5meg%, 6s a 
nalrium-oxid- + kalium-oxid-tartalom osszege kisebb, 
mint 7 tomeg%. 

A talalm£ny asva"nyi szalakra, kdzelebbrdl fizioltf- 
gi£s kozeggel eYintkezve boml6 dsvanyi szalakra vo- 
natkozik. 

£puletek h6- 6s hangszigetel6se gyakran 16nyeg6ben 
asvanygyapotbol, igy ktfzetgyapotbol all. A szigetelendfi 
he1yis6gek sajalos eirendez6se gyakran szuksegesse* te- 
szi, hogy a szigetelest v6gzd* szem61yzet ezeket a term6- 
keket a helyszfnen vigja m6retre. Ennek a mffveletnek a 
kovetkezt6ben a szalak tornek, 6s esetenkent bekertilnek 
a kornyezd* 16gk6rbe. Ebbol az kovetkezik, hogy olykor 
ezeket a szalakat szuks6gszeru'en belelegzik. 

Bar a bel61egzett szalak karos volta nem igazo!6- 
dott be, sziiks6gesnek tOnik a felhaszna!6k megnyugta- 
tlsa azaltal, hogy olyan term6k all rendelkez6sre, 
amely fizio!6gias kozegben konnyen oldodik. Ilyen 
kfs6rleteket folytattak ma>, foleg a WO 9W02713 Altai 
ismenetett szalakkal. 

A talalmdny celja olyan osszeUteld asvdnyi szalak 
elGallftasa, amelyek fiziol6gias kozeggel 6rintkezve 
konnyen bomlanak. 

Kozelebbrol a talalmany a kiilsd centrifugalas ha- 
gyoma*nyos modszereivel el6*allfthat6 szalakra ir£nyul. 

Ezeket a m6dszereket arra hasznaljalc, hogy nyers- 
anyagok, fgy fuvatott kohdsalak vagy bazalt megol- 
vaszt4sdval kapott iiveget szalakki alakftsanak. (A le- 
fr£sban az „uveg" kifejez6st altaldnos ertelemben hasz- 
nalva azon 6szrevehetd' kristalyosodis n61kUl lehult 6s 
megdermedt szervetlen olvad6kot 6rtunk.) Ezeknek a 
m6dszereknek szabad centrifugalas n6ven is ismert 
egyik valtozata abban All, hogy a megolvasztott iiveg 
v6kony sugaral a v6kony uvegsugar irdnyara merdle- 
ges tengely koriil nagy sebess6ggel forgd centrifuga!6 
ker6k kiilso sAvjara vezetik. A centrifugalis er6 hatisi- 
ra az iiveg egy r6sze szalakkd alakul, az olvasztott Uveg 
maradv£ny&t egy tovAbbi ker6kre vezetik, ahol ugyan- 
az a'jelens6g jdtszodik le; fgy az olvasztott uveg folyA- 
sanak utvonala ment6n harom vagy n6gy ker6k helyez- 
hel6 el (2 663 051 sz£mu USA-beli szabadalmi lefras). 

A talalmany feladatit a fentiekben ismertetett sza- 
bad centrifugalas eljar&sban alkalmazott, ismert tiveg- 
6sszet6telek modosftasa utjan 6rjuk el. Az ilyen tfpusu, 
16nyeg6ben szilfcium-dioxidot, alumfnium-oxidot 6s 
alkilifoldf6m-oxidokat tartalmaz6 osszeUteia uvegek 
vizsgdlata alapjfin megallapftottuk, hogy foszfor(V)- 
oxid adagolAsa Iehet6v6 teszi olyan uvegek el6alh't4s4t, 
amelyek szalalakban gyorsan bomlanak fizioldgids ko- 
zegben. 



A talalmany szerinti Uvegek tovaljbA olyan tulajdonsd- 
gokkal rendelkeznek, amelyek hasonloak az ismert Uve- 
gek tulajdonsagaihoz. Ennek k6vetkezt6ben szokasos 
centrifugal6 kerekek alkalmazasdval szalakkA alakfthatok. 

5 A talalmany fiziol6gias kGzeg jelenl6t6bcn boml<S 
asvAnyi szil, amely alkot6k6nt tartalmaz szilfcium-dio- 
xidot, aluminium-oxidot, vas(III)-oxidot, kalcium-oxi- 
dot, magn6zium-oxidot, valamint alkalif6m-oxidk6nt 
natrium- 6s kalium-oxidot. A szal legfeljebb 3 tomeg% 

1 0 osszes szennyezSanyag-tartalom mellett 

37-58 t5meg% szilfcium-dioxidot, 

3- 14 tomeg% alumfnium-oxidot, 
7-40 tomeg% kalcium-oxidot, 

4— 16 t6meg% magn6zium-oxidot, 
15 l-10tomeg% foszfor(V>-oxidot, 

0- 1 5 tomeg% vas(III)-oxidk6nt kif ejezett vasat, 
tartalmaz, ahol a kalcium-oxid- + magn6zium-oxid- + 
vas(III)-oxid-tartalom osszege nagyobb, mint 25 t6- 
meg%. 6s a nAtrium-oxid- + kalium-oxid-tartalom 

20 osszege kisebb, mint 7 tGmeg%. 

Afenti modon meghatarozott k6szftm6nyeket el6Al- 
lfthatjuk tiszta alkot6kb61, azonban allalAban Qvegg6 
olvaszthat6 nyersanyagok kever6k6nek megolvaszutsA- 
val kapjuk azokat Iehet6s6g szerint egy6b oxidok, fgy 

25 titan-oxid 6s mangan-oxid hozzaadasAval, amelyeket a 
talalmany szempontjAbol szennyezfianyagoknak tekin- 
tiink. Ezen szennyezfianyagok osszes mennyis6ge leg- 
feljebb 3 tomeg%. 

A kulsd* centrifugdlAsi eljarasban val6 alkalmazha- 

30 t6s£g 6rdek6ben a taldlmAny szerinti kompozfcidk el6- 
nyosen megfelel6" viszkozitaTsuak viszonylag alacsony 
h6m6rs6kleten. Ez nagym6rt6kben a szilfcium-dioxid 
6s alumfnium-oxid 6sszmennyis6gt61 fiigg. A UUI- 
mAny oltalmi kor6n belul ezeknek az oxidoknak az 

35 6sszmennyis6ge legalAbb 50 t8meg%. 

Ezenkfviil a szAlak elGallftasa fiigg az Uvegnek att61 
a tobb6 vagy kev6sb6 6rv6nyesUl6 hajlam£t61, hogy 
kristalyokat novesszen. Ezt az Uvcgtelened6sk6nt is 
ismert jelens6get szamos h6m6rs6kletadattal jellem- 

40 zik, fgy amelyn61 a krist41yn6veked6s sebess6ge maxi- 
mfilis, illetve amelyn6I ez a sebess6g 0 (likvidusz). 

Ezt a jelens6get fdlc6nt az alkilif6ldf6m-oxid-tarta- 
lom erdsfti kisebb vagy nagyobb m6rt6kben. A talll- 
mdny oltalmi kor6n belul ez a tartalom kisebb, mint 40 

45 tomeg%. 

A szalak kiel6gft6 h6ellenallAsanak biztosftasara kf- 
vanatos, hogy a kalcium-oxid- + magn6zium-oxid- + 
vas(III)-oxid-tartalom nagyobb legyen, mint 25 to- 
meg%. 

50 A talalm£ny elonyos kiviteli alakja a kovetkezd' 
alkotdkat tartalmazza: 

45-57 tomeg% szilfcium-dioxidot, 
3-6 tomeg% alumfnium-oxidot, 
20-30 tameg% kalcium-oxidot, 

55 6-16 t6meg% magn6zium-oxidot, 
0,1-4 16meg% vas(in>-oxidot 
1-7 tomeg% foszfor(V)-oxidot, 
0, 1-5 tomeg% natrium- + kalium-oxidot, 

ahol a szennyezoanyag- 

60 tartalom legfeljebb 3 tomeg%. 
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A taldlmdny egy tov£bbi e!6ny6s kiviteli alakja a 
k&vetkez6 alkotdkat tartalmazza: 
40-50 tbmeg% szilfcium-dioxid, 
7-13t6meg% alumfnium-oxid, 
20-30 tomeg% kalcium-oxid. 5 

6-16t6meg% magn£zium-oxid, 
0-^ tomeg% vas(IEI>oxid, 
3-9 tomeg% foszfor(V)-oxid, 
0,1-5 t6meg% natrium- + k£lium-oxid, 

ahol a szennyezoanyag- 1 0 

lartalom legfeljebb 3 tdmeg%. 

A tal£lm£ny eltfnyeit a lefras kovetkeztf reszlben 
ismertetjuk, a talalmanyt nem korl£toz<5 ^rtelmfl p£ld£- 
val szemllltetjuk. 

15 

J. pilda 

Az 1. t£blazatban 2. szamu Uveg dsszet6tel£nek 
megfeleld' uvegsza^ak eltfaiftasahoz 1000 g keverlkre 
vonatkoztatva a kdvetkezo* kiindulasi anyagokb6I szo- 
kasos m6don uvegolvadlkot allftunk el6: 20 
Roncevaux szarmazisi helyfl homok 499,09 g 

Saint-Germain szarmazasi helytf homok 10,06 g 
ndtrium-karbonSt 45,44 g 

umfbld-hidrdt 69,42 g 

Giraud tfpusu magn6ziums6 98,80 g 25 

vas(m>-oxid 129,71 g 

k£lium-karbondl 1 7,49 g 

kalcium-foszftt 167,53 g. 

Az uvegolvad^kot a 2 609 708 szamU francia sza- 
badalmi leirdsban ismertetett berendeze*ssel 10 Jim it- 30 
meroju szilakki dolgozzuk fel. 

A fiziologi£s kfczegben ve'gbemeno' bom Us me'rte'- 
kere vonatkoz6 me>eseket £lland<5, 10 \xm atme>6ju 
szilakon v6gezziik. 

Ezeket a sz£lakat a sejteken kfviili folyaddkot szi- 35 
mul41<5 oldatba merftjuk, amely a kovetkezS (g/dm 3 
me*rte"kegysegben kifejezett) alkot<5kat tartalmazza: 
MgCI 2 -6H 2 0 0,212 
NaCl 6,415 
Na 2 HP0 4 0,148 40 

Na 2 S0 4 2H 2 0 0,179 
CaCl 2 -4H 2 0 0,318 
NaHC0 3 2,703 
Na-tartarat • 2H 2 0 0, 1 80 

Na-citrdt • 5,5H 2 0 0, 1 86 45 

Na-laktat 0,175 
Na-piruvdt 0,172 
glicin 0,118. 

Az uvegszalak bomlasdt ebben az oldatban a kovet- 
kez6 vizsg&au koriilme'nyek kozott hatirozzuk meg: 200 50 
mg sz41at koralakti gytiruvel el v&asztott k6t perfoialt tar- 
csa koze* helyezunk. Ezt a k£i, 4,3 cm dtme'roju' tarcsat po- 
likarbondt szur6*vel burkoljuk be. Ez az elrendez^s me*r6- 
cellit alkot, amelyen keresztiil keringtetjiik az oldatot, az 
aramlas sebess£g6t periszialtikus szivattyuval szabalyoz- 55 
zuk. Az aramlas sebessege 40 cm 3 /nap, a vizsgdlat iddtar- 
tama 20 nap. A celtet 6s a tamad6 oldatot tartalmaz6 pa- 
lackot 37 *C h6m<Srse*kleten lartjuk. A cellan tSrtend* dtha- 
ladas utan a tamadd oldatot palackokban gyujtjuk az egy- 
mast kovet0 elemzesek celjara. 60 



A felold6dott szilfcium-dioxid mennyiseget elem- 
zlssel hatarozzuk meg; a feloldddott szilfcium-dioxid 
tomege a szalban kezdetben jelen levtf szilfcium-dioxid 
tomege*hez viszonyftva szazal£kos eredmenyt ad, 
amely j6l jelzi a vizsgalt szal bomldsi kepesslglt fizio- 
logias kdzegben. 

A vizsgalt szalak osszet£tel£t e*s a kapott eredm6- 
nyeket az 1. es 2. tiblazat tartalmazza. 

Az 1. tablazat feltUnteti a talalmany szerinti ossze- 
t£teleket, 6s k6t ismert, dsszehasonlft6 mi make* nt hasz- 
n£lt 6sszet6telt (az 1. szamu uveg hagyomanyos, bazalt 
alapu uvegszalakra. mfg a 4. szarmi Uveg a bejelentd 
iizem^ben jelenleg gyartott term€k 5sszet^tel6re vonat- 
kozik). 

A 2. tdbllzat a fenti m6dszeirel kapott vizsgdlati 
eredmenyeket tartalmaz. 

Az 1 . es 3., illetve a 4. 6. szamu tivegek osszeha- 
sonlftasa azt mutatja, hogy az alumfnium-oxid mennyi- 
s^g^nek csokkentdse szilfcium-dioxiddal tdrtdn6 he- 
lyettesft^se jelent6sen noveli a vizsgilt szalak bomli- 
s£nak m^rt^k^t. 

Foszfor(V)-oxid jelenl^te a talaUmariy szerinti osz- 
szet^telekben mi n dig noveli a tamad6 oldatban a fenti 
osszetlteld szilakb6I oldott szilfcium-dioxid mennyi- 
s^g^t olyan szaJakkal dsszehasonlftva, amelyek ossze- 
t^tele alig tartalmaz foszfort. 

A 2. 6s 3., illetve az 5. 6s 6. szamu Uvegek Gsszeha- 
sonlftasa azt mutatja, hogy a jelentos bomlasi foku 
uvegek ben szilfcium-dioxid helyettesfte'se foszfor(V)- 
oxiddal 6szrevehet6en n6veli a vizsgilt szilak bomli- 
s^nak m6n6k6u 

A foszfor(V)-oxidnak a szalak bomlasi m6rt6k^re 
gyakorolt hatasa m^g inkdbb ^szrevehetd' nagy alumf- 
nium-oxid-tartalmu uveg ben T amint azt a 4. 6s 7. szimu 
Uvegek esete mutatja. 

A foszfort dindtrium-foszftt vagy kalcium-foszfet 
alakjdban adagoljuk az Uvegg^ olvaszthat6 keverdk- 
hez. Ha az (ivegg^ oIvaszthat6 kever6khez adagolt 
foszfdt mennyislge viszonylag nagy, megolvasztasa 
olykor nehezs£geket okozhat. Ez az oka annak, hogy 
az osszet^telek foszfor(V>oxid-tartalma legfeljebb 10 
tomeg%. 

A tal^Imdny szerinti 6sszet£telek, amely eknek 
mind viszkozit^sa, mind uvegtelenftesi tulajdonsagai 
alkalmasak a kuls6 centrifugalas utjdn ton6n6 szilhu- 
zasi eljarasra, 6s szal-allapotban nagy bom 14s i sebes- 
s6ggel rendelkeznek fizio!6gi4s kbzegben, 7 tomeg%- 
nal kevesebb alk&lifem-oxidot tartalmaznak. 

Az 1. tal>l^zatban felsorolt valamennyi, talalmany 
szerinti asvinyi szal eIIenaM16 700 "C kdriili homerslk- 
leten. Meg^llapftottuk, hogy ezen szalak mintatombjei 
(100kg/m 3 ) 30 percen keresztiil kemenctfben hevftve 
10%-nal kisebb lomoroddsl mutattak 700 *C h6m£r* 
s^kleten. 

A taldlmdny szerinti iiveget sz&akka* alakfthatjuk 
ismert, kiils6 centrifugdlis berendez^sekkel, fgy a 
2 663 051 szamu USA-beli, a 0 167 508 szamu eur6pai 
vagy a 2 609 708 szamu francia szabadalmi lefrasban 
ismertetett berendez^sekkel. 

A fenti m<5don kapott szilak Iehet6v6 teszik kitdn5 
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mind'se'gu* szalas term^kek eldalUtasat szamos alkalma- 
zashoz. fgy a talalmany szerinti szaUakat eldnySsen 
alkalmazhatjuk j61 definialt me>etu\ polimcr k&t6- 
anyaggal erosftett panelek vagy csovek szigetelesdre 
szolgald csoalaku termgkek formaj&ban. A talaJmany 
szerinti szalak alkalmazhat6k kartonlcmezre vagy f£m- 
racsra rogzftett sz6ved£k vagy szalag alakjdban is. 
vagy akar t&lt6anyagk6nt. 

7. tdbldzat 
Osszeiitel t&meg%-ban 
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Kimiai ellendildkepessig fxziotegids kozegben 
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SZABADALMI IG^NYPONTOK 

1. Fiziol6gias kozeg jelenle*t6ben boml6 asvanyi szal, 
amely alkotokdnt tartalmaz szilfcium-dioxidot, alumfni- 

5 um-oxidot, vas(lH)-oxidot, kale ium-ox idol, magnexium- 
oxidot, valaminl alkalifem-oxidkent natrium- 6s kalium- 
oxidot, azzal jellemezye, hogy legfeljebb 3 t6meg% 
osszes szennyezdanyag-tartalom mellett 
37-58 tomeg% szilfcium-dioxidot, 

10 3-14 tomeg % alumfni um-oxidot, 

7—40 tdmeg% kalcium-oxidot, 
4- 1 6 tomeg% magndzium-oxidot. 
1-10 t6meg% foszfor(V)-oxidot, 
0-15 tdmeg% vas(in)-oxidkenl kifejezett vasal 

15 tartalmaz, azzal a megkot£ssel, hogy a kalcium-oxid-, 
magn6zium-oxid- 6s vas(III)-oxid-tartalom bsszege na- 
gyobb, mint 25 tomeg%, e*s a natrium-oxid- 6s kalium- 
oxid-tartalom bsszege kisebb, mint 7 t6meg%. 

2. Az 1. ig^nypont szerinti asvanyi szal, azzal jelle- 
20 mezve, hogy a szilfcium-dioxid- 6s alumfnium-oxid- 

tartalom osszege nagyobb, mint 50 t6meg%. 

3. Az 1. vagy 2. ige*nypont szerinti asvanyi szdl, 
azzal jellemezye, hogy a kalcium-oxid- 6s magne*zium- 
oxid-tartalom osszege kisebb. mint 40 tomeg%. 

25 4. Az 1-3. ig^nypontok barmelyike szerinti asvanyi 
szal, azzal jellemezve, hogy 45-57 tomeg% szilfcium- 
dioxidot, 

3-6 t6meg% alumfnium-oxidot, 
20-30 tomeg% kalcium-oxidot, 
30 6-16tomeg% magn^zi um-oxidot, 

0. 1 -4 tdmeg% vas(IH)-oxidot, 
1 -7 tdmeg% foszfor(V)-oxidot, 
0,1-5 tomeg% nitrium-oxidot 6s kali um-oxidot 
tartalmaz. 

35 5. Az 1-3. ig^nypontok barmelyike szerinti asv&nyi 
szal, azzal jellemezye, hogy 

40-50 t6meg% szilfcium-dioxidot, 
7-13 tomeg% alumini um-oxidot, 

20-30 t6meg% kalcium-oxidot, 
40 6-16 t6meg% magne'zium-oxidoi, 
0-4 tbmeg% vas(m)-oxidot, 
3-9 tomeg% foszfor(V)-oxidoi, 
' 0,1-5 tomeg% nattiurn-oxidot 6s kilium-oxidot 
tartalmaz. 
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